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Stirnfeiten burd) bie Brennlopfe, toeldje bie Handle (3iige) fiir 3u* fuf)i* Don Sas unb £uft entfjalten. Die IDdnbe in i^ren oberen tleilen, bas DedengeiDolbe utib bie Brennlopfe, bie fdmtlid) aus Silica3iege!n beftetjen, finb, ba fie fid) in ber £jitje fef)r ausbefjnen, burd) ftarfe t)eranlerungen 3ufammenge!)alten. Durd) bie 3iige in ben Brenn* lopfenift ber ^erbraum mit ben unter i!)tn liegenben XDdrmefpetd)ern Derbunben. Diefe btlben mit einem Sitterxsert feuerfefter Steine aus* gefiillte Hammern, Don benen bie beiben grofteren jur Dortodrmung ber £uft, bie beiben lleineren 3ur Dorrodrmung bes Safes bienen. (3n Hbb. 8 finb bie beiben red)ten XDdrmefpeidjer burd) bie Dorber* toanb Derbedt.) Die IDarmefpeidjer finb burd) unterirbifd)e Handle mit ben Umfteueroentilen fiir £uft unb Sas Derbunben. €benfo Der* binben Handle bie llmfteuerDentite mit bem Kamin.
Das in ben Seneratoren e^eugte ober fonftoie erf)altene Sas (Hols-ofengas, Sid)tgas, Haturgas) toirb in einem grofeen Hot)r gefammelt unb Don bort ben ITlartinofen 3ugefiit)rt. EDir tuollcn nun ben tOeg bes Sa= fcs unb ben ber £uft in einem ein= jclncn ITtartinofen (ogl. Hbb. 8) t)er^ folgen. Das Sas ftromt 3undd)ft burd) bas Sasoentil in ben Ijodjerljttjten rDdrmefpeid)er GL, bie £uft burd) bas £uftuentil in ben baneben Hegenben IDdrmefpeidjer L,. fyer erit)drmen fid) beibe ftar! an ben gliil)enben Stei= nen bes Sitterroerfs unb gelangen mit tjotjen Semperaturen, immer nod) abb 9 stcmens--mattmofcn (Qucrfdmitt). ftreng x>on einanber getrennt, burd)
bie 3iige in ben fjerb, unb 3t»ar bie £uft obert)alb bes Safes, xoeil fie fd)ioerer ift als biefes unb fid) fo beffer mit if)m t)ermifd)t. 3n Hbb. 8 ift ber 3ug fiir bie £uft auf ber linlen Seite bes (Dfens burd) geftrtd)elte £inien angebeutet, ebenfo ber Sa$3ug auf ber red)ten Seite. 3mi)erbe fetbft finbet bann bie Derbrennung bes Safes ftatt, bei ber fo fjofje Semperaturen erseugt roerben, bafc aud) bas !ot)Ienftoffreie Slufeeifen gefd)inol3en bleibt. Die I)etfeen Derbrennungsgafe 3ief)en bann toeiter burd) bie gegeniiberliegenben 3iige unb in bie IDdrmefpeidjer G2 unb L, (in ber Hbbilbung Derbedt), fjetsen biefe unb gefjen bann fdjliefeltd) 3ilr (Effe. Had) einer geroiffen 3eit finb G2 unb L2 ftar! erfji^t, Gl unb Lx
